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Tl - Temp, regulation surface esp. for use in vacuum - and for space-vehicles, using reflection-interference filter 
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AB - DE2350972 The device uses the principle of second surface mirrors with plates or foil which do not absorb or only partly 

absorb radiation of a certain wavelength, and which are coated with metal on the surface which does not face the light source. 
A reflection-interference filter is provided on the front face of the foil for reflecting that part of the spectral light which is 
absorbed and causes degradation or heating of the foil. The filter pref. consists of alternate layers of high (I) and low (II) 
refractive index (Rl), each 1/4-wave-length thick w.r.t. the wavelength to be reflected, layer (I) being ZnS or Ti02, layer (II) ff\ 
being MgF2. The foil is pref. a polyimide resistant to high temp. Provides effective temp, regulation, even in strong sunlight. Jfl 
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Dans ce but, !• invent ion est caxactexisee 
en ce que, sur la face d* incidence de la lunri ere des plaques ou 
f euilles est dispose un f iltre a interference de reflexions 
pour ref lechir celles des parties spectrales de la lumiere qui 
5 sont absorbees pax les plaques ou f euilles avec degradation 
et/ou echanff ement. 

Le f iltre a interference de reflexion 
se compose d'une suite de couches avec un indice de refraction 
alternativement eleve et bas. L'epaisseur d , une telle couche 
lO correspond a environ un quart de la longueur d f onde du rayon- 
nement k ref lechir • Les couches a indice de refraction eleve 
se composent pair exemple de sulfur e de zinc, ZnS, ou d'oxyde 
de titane, TiO^, tandis que les couches a bas indice de refraction 
sont constitutes par exemple en du fluorure de magnesium Mg F^. 



- La figure 1 est une coupe a 
regulatrice de temperature de 1* invention; 

- La figure 2 est une vue en 
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20 travers le f iltre d* interferences a reflexion, a echelle 



La surface regulatrice de temperature 
se compose (figure 1) d'une feuille de 25 a 30 microns d'e- 
paisseur , en polyimide "Kapton" 1 qui, sur sa face eloignee de 
25 1* incidence de la lumiere, porte une couc he d^argpnt 2 : 



Sur la face tournee vers la lumiere incident e, 
se trouve le f iltre a interferences de reflexion 3, dont la 
construction est representee dans la figure 2. II se compose 
de couches ayant alternativement un indice de refraction eleve 4 
30 et de couches ayant un indice de refraction inf erieur 5 qui - 

sont accordees entre elles de telle maniere qu'il y ait reflexion 
dans le domain e oil la feuille absorbe le rayonnement ou le 



• _ # 



superposees 4 et 5, L T epaisseur de 

(epaisseur geometrique multipliee 



par I 1 indice de re 
couches k 'X /4 ( \ e 
venant Si reflexion) • 
feuille 1, ce di 
40 0,45 microns. 



la longueur d'onde du domain e spectral 
Pour le polyimide Kapton utilise pour 
longueur d'onde est de 0,38,a 
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Les couches 4 a indlce de refraction 
eleve 4 se composent soit de sulfure de zinc, soit d f oxyde de 
titauie dont I 1 indice est respectiveroent egal a 2,4 et 2,5, 
Les couches 5 a bas indice de refraction se composent de 

5 fluorure de magnesium dont l f indice de refraction est de 1,4 

environ. On obtient ainsi , avec la combinaison indiquee plus 

haut des epaisseurs geometriques de 0,04 micron pour les couches 

4 et de 0,07 micron pour les couches 5. Les couches sont 

realisees par vaporisation sous vide Sieve* Lors de la vapo- 

lO risation de l'oxyde de titane, il est avantageux, pour auaeliorer 

la stoechiometrie de la couche d f oxyde vapor isee, de realiser 

« —4 

celle-ci avec une pression restante d f oxygene de 3 x lO Torr* 

Une surface exterieure regulatrice de 
temperature ainsi realisee montre une valeur de de 0,19 

15 tandis que sans filtre d* interferences de reflexions on aurait 

une valeur de Q,47. 

II est clair qu f en montant un tel filtre 
devamt la couche regulatrice de temperature conforme a l f in- 
vention, on peut obtenir une regulation de temperature beaucoup 
20 plus efficace qu'en 1 T absence de ce filtre* 

Bien entendu, 1* invention n'est pas 
limitee aux exemples de realisation ci-dessus decrits et repre- 
sentes, a paxtir desquels on pourra prevoir d f autres formes et 
d'autres modes de realisation, sains pour cela sortir du cadre 
25 de l v invention* 
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REVEND I CATIONS 

1°) Surface regulatrice de temperature, 
notamment pour emploi dams la "technique du vide et pour des 
corps volants , d'apres le principe dit de miroir a seconde 
5 surface, dans le rayonnement duquel, dans un domaine de 
longueur d'onde determine, des plaques ou feuilles non 
absorbantes ou s exilement partiellement absorbantes (1) sont 
recouvertes de metal sur leur face (3) eloignee de l f incidence 
de la lumiere, surface caracterisee en ce que, sur la face 

10 d» incidence de la lumiere des plaques ou feuilles, est dispos6 
un f iltre a interference de reflexions pour reflechir celles 
des parties spectrales de la lumiere qui sont absorbees par 
les plaques ou feuilles avec degradation et/ou echauf f ement . 

2°) Surface regulatrice de temperature sui- 

15 vax£ la regendacation 1 , caracterisee en ce que le f iltre d f inter- 
ference de reflexions (3) est constitue par une suite de couches 
(4, 5) avec alter nativement un indice de refraction eleve et 
bas, 1' epaisseur optiquement efficace de chaque couche etant 
egale a un q uar t de la longueur d r onde du rayonnement a reflechir. 

20 3°) Surface regulatrice de temperature 

suivant la r evendi cation 2, caracterisee en ce que les . couches 
a haut indice de refraction (4) sont en sulfur e de ^inc ou en 
oxyde de titane, tandis que les couches a bas indice de 
refraction (5) sont en fluorure de magnesium. 

25 4°) Surface regulatrice de temperature 

suivant l'une quelconque des r evendi cations 1 a 3 , caracterisee 
en ce que les plaques ou feuilles (1) recouvertes de metal sont 
constitutes en un polyimide resistant aux temperatures elevees • 
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Fig. 2 
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